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Waschmittel 

Die Erfindung betrifft Waschmittel, die sich aus oberf lachen- 
aktiven Waschrohstof f ea, Geriiststof f en und Zusatzmi t tela, die 
eine tfiederabsetzung des Schmutzes verhindera - im vorliegen- 
deti Zusammenhang als "Schmutztragemittel" bezeichnet - 2usammen- 
setzen. Die Erfindung betrifft insbesondere Waschmittel, in wel- 
chen neben einem Waschrohstof f ein Polyphosphat als Gexniststof f , 
Natriumnitrilotriacetat und ein synergistisches Gemisch aus Carb 
oxymethylcellulose und einenr Gelatineprotein - ein Gemisch, das 
sich durch besondere Fahigkeiten bei der Yerhinderung der Wieder- 
absetzung des Schmutzes auszeichnet - enthalten sind. 

GerUststoffhaltige Waschmittel sind seit langem bekannt. Durch 
die Geriiststoffe wird eine Steigerung der Wirkung der Waschroh- 
stof fe erreicht. Es iot weiterhin bekannt, dafl Nitrilotriessig- 
oaure, und zwar insbesondere das Natriumsalz derselben (im Fol- 
genden abgekiirzt als NNTE bezeichnet), in Kombination mit einem 
kondensierten Phosphat wie Natriumtripolyphosphat (imPolgenden 
abgekurzt als NTP bezeichnet) ein synergistisches Geriiststoff ge- 
misch darstellt, welches sich in Verbindung mit verschiedenen 

909849/ 1 A 2 2 



1 926027 

- 2 - 

synthetischen Waschrohstof fen ausgezeictmet bewahrt hat; in die- 
sem Zusammenhang wird auf die USA-Patentschrif t 3 356 613 verwie- 
sen. Durch die Geriiststoffe wird im allgemeinen eine erhbhte oder 
verbesserte Schmutzentf ernungswirkung der Waschx*oh3tof f e erreicht. 
Trotz der besseren Schmutzentf ernungswirkung der geriiststoff hal- 
tigen Waschmittel befriedigen diese nicht voll , weil ihnen aride- 
re Eigenschaf ten, z.B. Erhaltung des WeiSegrades Oder Schmutz- 
t rage vermo gen (anders ausgedriickt; die Fahigkeit zur Verhinderung 
der Wiederabsetzung des Schmutzes) fehlen. Unfcer der "Erhaltung 
des Weiflegrades 11 versteht man im allgemeinen die Fahigkeit eines 
V/aschmittels , den eimal vom Gewebe entfernten Schmutz in der 
Waschmi fctellosung suspend iert zu halten und eine Wiederablagerung 
desselben auf dem gev/aschenen Gewebe zu verhindern. 1st diese 
Fahigkeit bei einem Waschmittel schlecht ausgebildet und kommt 
es inf olgedessen beim Waschvorgang zu einer Wiederabsetzung des 
Sohmutzes auf dem Gewebe, so erscheint das gewaschene Gewebe in 
unerwiiri3chter Weise unschon und grau. Durch Zugabe taekannter 
Sehmutztragemi ttel wie Garboxymethylcellulose ( im Folgenden ab- 
gektuvtfzfc als CMC bezeichnet) zu Waschmi tteln vom NNTE/NTP-Typ 
laCt sich die Wiederabsetzung des Schmutzes verringern aber nicht 
vollig verhindern. 

Gegensband der Erfindung isfc ein geriiststoff haltiges Waschmittel 
vom NNTE/NTP-Typ mit verbessertem Schmutztragevermogen, welches 
aus folgenden Bestandteilen zusammengesetzt ist: 

a) einem Waschrohstoff , vorzugsweise einem anionischen oder nicht 
ionisohen Waschrohstof f , oder einem Gemisch dieser beiden Ty- 
pen von Waschrohstof fen; -.•■v.^-. 

b) einem Geruststoff, der aus Nitrilotriessigsaure oder deren 
Salzen in Kombination mit einem anorganischen, wasserlosli- 
chen, alkalischen Polyphosphat besteht; 

c) einem Schmutztragemit tel, welches aus einem ionischen, was- 
aerloslichen Celluloseather oder dessen Salzen in Kombination 
mit einem Gelatineprotein wie Tierleim oder Gelatine besteht. 

Es hat sich gezeigt, dafi die Kombination von Celluloseather, und 
Gelatineprotein in dem NNTE/NTP-Waschmittel synergistisch wirkt 
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laid Gin en Weibegrad der Wasche ermbglicht, der niclit erreicht 
wez'den kann, weim die beiden Komponenten allein in derselben 
Gesamtgewichtsuienge verwendet werden. 

Zu den Waschrohs tof f en , die fur die Zwecke der Erfindung ver- 
wendet werden kbnnen, gehbren anionisclie synthetische nicht- 
tieif en- Waschrohstof f e , nicht ionische, arapholytische und zwit- 
terionische synthetische Waschrohstof i'e sowie Mischungen dieser 
Substanzen. Die genannten Waschrohstof fe kbnnen im einzelnen 
wie folgt beschrieben werden: 

(a ) Anionische synthetische nicht-Seif en-\.aschrohs tof f e 
sind ganz allgemein wasserlbsliche baize, insbesondere Alkali- 
metallsalze von organischen Schwef elsaurereaktionsprodukten , 
die in ihrem Llolekul einen Alkylrest mit etwa 8 bis etwa 22 
Kohlenstoff atomen sowie einen Schwef elsaure- oder Schwef elsaure- 
esterrest aufweisen, (Der Ausdruck "Alkyl" urafalSt in diesem Zu- 
sammenhang auch den Alkylteil hoherer Acylreste.) Beispiele fur 
derartige Waschrohstof fe sind Natrium- oder Kaliumalkylsulf ate , 
insbesondere solche, die durch Sulfatieren hbherer Alkohole 
(C 8 -C 18 ), die ihrerseit^fs durch Reduktion von Glyceriden dee. 
Talgs oder des KokosnuBbls erhalten worden sind, gewonnen wer- 
aen; Natx^ium- oder Kaliumalkylbenzolsulf ona te , in welchen die 
Alkylgruppe etwa 9 bis 15 Kohlenstoff at ome en thai t, insbesonde- 
re Substanzen der Art, wie sie in den USA-Patentschrif ten 
2 220 099 und 2 477 383 beschrieben sind (der Alkylrest in den 
Verbindungen kann geradkettig oder verzweigtke ttig sein); 
Natriumalkylglycerylathersulf onate , insbesondere Ather, die 
sich von hbheren Alkoholen aus Talg oder KokosnuBbl ableiten; 
Natriumkokosnufiblf ettBauremonoglyceridsulf ate und -sulfonate ; 
Natrium- oder Kaliumsalze von Schwef elsaureestern der Reak- 
tionsprodukte aus einem Mol eines hbheren Pettalkoholes (z.B. 
Talg- oder KokosnuBblalkohol) und etwa 1 bis 6 Mol Athylen- 
oxid; Natrium- oder Kaliumsalze von Alkylphenolathylenoxid- 
athersulfat mit etwa 1 bis etwa 10 Athylenoxideinheiten pro 
Molekul, wobei die Alkylreste etwa 8 bis 12 Kohlenstoff atome 
aufweisen; die Reaktionsprodukte von Pettsauren, welche mit 
Isathionsaure verestert und anschliessend mit Hatriumhydroxid 
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neutralisiert worden sind, wobei es sich bei den Fettsauren bei- 
spielsweise um solche aus KokosnuBol handeln kann; Natrium- oder 
Kalinmsalze von Fettsaureamiden wie dee Me thyltaurids , in welchen 
die Fettsauren sich vom Kokosnul3ol ableiten; Natrium- und Kalinin* 
salze von SO^-sulf onierten C^Q_ 2 ^-a-01efinen und anderen bekann- 
ten Verbindungen, die in den USA-Patent schrif ten 2 486 921, 
2 486 922 und 2 396 278 aufgefiihrt sind; 

(b) Nichtionische synthetische Y/aschrohstof f e konnen 
ganz allgemein als Verbindungen bezeichnet werden, die durch 
Kondensation von Alkylenoxidgruppen (mit hydrophiler Natur) mit 
einer organischen hydrophoben Verbindung, die aliphatisch oder 
alkylaromatisch sein kann, gewonnen werden. Die Lange des hydro- 
pliilen HesteB, d.h. des Polyoxyalkylenres tes , der an eine be- 
ts timmte hydrophobe Gruppe kondensiert 1st, kann leicht veran- 
dert warden, so daB sich eine wasserlosliche Verbindung gewin- 
nen latft, in der die hydrophoben und hydrophilen Elemente in 
bes timmter Weise gegeneinander abgewogen sind. 

Zur Klasce der nichtionischen Bynthetischen Wasclirohstoff e ge- 
horen die am Markt unter der Handelebezeichnung "Pluronic" er- 
haltlichen Produkte 0 Diese Verbindungen werden durch Kondensa- 
tion von Athylenoxid mit einer hydrophoben Base hergestellt, die 
ihrerseite durch Kondensation von Propylenoxid mit einem Propy- 
lenglykol gewonnen wirdo Der hydrophobe Teil des Molektils, der 
in Wasser unlbslich ist, weist ein Molekulargewicht von etwa 
1500 bis 1800 auf . Durch die Anfiigung des Polyoxyathylenreates 
an diesen hydrophoben Teil erhbht sich die Waeserloslichkeit des 
Molekuls als Ganzes, wobei der flussige Charakter des Produktes 
bis zu einem Polyoxyathylengehalt von etwa 50 fo des Gesamtge- 
wichtee des Kondensationsproduktes erhalten bleibt. 

Weitere brauchbare nichtionische synthetische Y/aschrohstof f e 
sind folgende: 

(1) Die Polyathylenoxidkondensate von Alkylphenolen, z.B. die 
Kondensationsprodukte von Alkylphenolen, die in der Alkylgruppe 
etwa 6 bis 12 Kohlens toffatome entweder in geradkettiger oder 
verzweigtkettiger Kcnf iguration aufweisen, mit Athylenoxid, wo- 
bei das Athylenoxid in Mengen von 5 bis 25 Hoi pro Mol Alkyl- 
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phenol vorhanden ist. Der Alkylsubstituent in solchen Verbindun- 
gen kann sich beispielsweiae von polymerisier tem Propylen, 
Diisobu tylen, Octen oder Nonen ableiten. 

(2) Nichtionische synthetische Waschrohs tof fe , welche Kondensa- 
tionsprodukte von Athylenoxid mit Umsetzungspr odukten aus Propy- 
lenoxid und iithylendiamin darstellen. Das sind beispielsweiae 
Verbindungen, die etwa 40 bis 80 Gewichtsprozen t Polyoxyathylen 
enthalten und ein Idolekulargewicht zwischen etwa 5000 und etwa 
11 000 aufweisen; derartige Produkte entstehen bei der Umsetzung 
von athylenoxid mit einer hydrophoben Base, die ihrerseits das 
Reaktionsprodukt aus iithylendiamin und Liberschussigem Propylen- 
oxid darstellt und die ein Molekulargewicht zwischen 2 500 und 

3 000 aufweist. 

(3) Die Kondensationsprodukte von aliphatischen Alkoholen mi b 
8 bi3 22 Kohlens tof fa tomen eatweder in geradke ttiger oder ver- 
zweigtkettiger Konf iguration mit Athylenoxid, z.B. Kokosnuflal- 
kohol-Athylenoxid-Kondensa be mi t 5 bis 30 Mol Athylenoxid pro 
Mol Kokosnufialkohol , wobei die Kokosnutfalkoholf raktlon 10 bis 
14 Kohlenstof f atome aufweist. 

(4) Langkettige tertiare Aminoxide, die der Formel R.|R 2 R^N,— > 0 
enteprechen, in welcher einen Alkylrest mit etwa 8 bis 18 
Kohlenstof f atomen und R 2 und R^ Methyl- oder Athylreste bedeu- 
ten. Der Pfeil in der Formel ist die ubliche Darstellung einer 
semipolaren Bindung. Beispiele fur Aminoxide, die fur die Zwecke 
der Erfindung brauchbar sind, sind Dimethyldodecylaminoxid , 
Dimethylootylaminoxid, Dimethyldecylaminoxid* Dime thyltetrade- 
oy laminoxid , Dime thylhexadecylaminoxid . 

(5) Langk e ttige tertiare Phosphinoxide entsprechend der Formel 
RR 'R f f P — *0, in welcher R eine Alkyl-, Alkenyl- oder Monohy- 
droxyalkylgruppe mit 10 bis 18 Kohlens tof f atomen und R 1 und R f r 
\lkyl- oder Monohydroxyalkylgruppen mit 1 bis 3 Eohlenstoff- 
atomen bedeuten. Der Pfeil in der Formal zeigt auch hier eine 
semipolare Bindm-g an. Beispiele £i\r geeignete Phosphinoxide 
sind : 
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Dodecyldiine thyl- , Te cradecyldime thyl- , Te tradecylmethylu fchyl- , 
Cebyldimebhyl-, tJ tearyldime thyl- , Cetylathylpropyl-, Dodecyl- 
diathyl-, Te bradecyldiathyl-, Dodecyldipropyl-, Dodecyldi- 
(hydroxymethyl)-, Uodecyldi-( 2-nydroxya thyl ) - , Tetradecylmethyl- 
£-hydroxypropyl-, Oleyldiine thyl- und 2-Hydroxydodecyldimethyl- 
phosphinoxid. 

(c) Ampholy tiache aynthe tiache ./aschrohs tof f e komien ganz allge- 
mein als Derivate von alipha tischen sekundiiren und tertiaren 
Aminen bezeichnet v/erden, in welchen der aliphatische Rest ge- 
radkettig oder verzweig tke b big aein kann und in welchen einer 
der aliphatischen Subs ti buenten etwa 8 bia 18 Kohlenstoff atome 
und ein anderer eine anioniache wasserlbalich machende Gruppe, 
z.B. eine Carboxy-, bulfo-, oulfato-, Phosphato- oder Phoaphono- 
gruppe enthalt. Beispiele fur Verbindungen dieser Art sind 
Nabrium-3-dodecylaraLnopropLonat und Natrium-3-dodecylamino- 

propanaulf onat. 

(d) Zwitterioniache aynthetische i/a3chrohs tof f e konnen ganz all- 
gomein ala Derivate von alipha tischen quaternaren Ammonium-, 
Phosphonium- und Sulf oniumverbindungen bezeichnet werden, in 
welchen die aliphatiachen ReBte geradkettig oder verzweigfcettig 
sein konnen und in welchen einer aer aliphatischen Subs tituenten 
etwa 8 bis i8 Kohlenstoff a tome enthalt und einer eine anionische 
wasserlbalich machende Gruppe, z.B. eine Carboxy-, Sulfo-, 
Sulfato-, Phosphato- oder Phosphonogruppe aufweist. Beispiele 
flir Verbindungen dieser Art sind 3-(M,N-Dimethyl-N-hexadeayl- 
ammonio)-propan-l-aulfonat und 3-(N,N-Dimethyl-N-hexadecylammo- 
nio)-2-hydroxypropan-l-sulfonat; diese Verbindungen zeichnen 
aich insbeaondere aurch ihre hervorragende Waschwirkung in 
kaltem Wasser aus. 

Die anionischen, nichtionischen, ampholytischen und zwitter- 
ionischen Waschroha tof f e , die vorstehend ausfiihrlich erlautert 
worden sind, konnen einzeln oder in Mis Chung untereinander fur 
die Zwecke der Erfindung verwendet werden. Die Brfindung ist 
nicht auf die genannten Beispiele beachrankt; andere oberflachen- 
aktive Substanzen innerhalb der genannten Klas sen konnen eben- 
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falls verwendet werden. 

Die vorgenannten Waschrohstof f e konnen in alle beliebigen han- 
delsiibii chen Eormen gebracht werden, z.B. in die Form von Kern- 
chen, Flocken, Fllissigkeiten Oder Table tten. 

Bei dem Perils tstoiTgemisch, welches erfindungs^emass verwendet 
wird, hrmdelt es sjch uni ein anorganisches wasserlosliches 
alkalisches kondenBiertes Polyphosphat in Koinbination mit einem 
wasserlcslichen Alkalimetallsalz der HTE. Die anorganischen 
Phosphate konnen beliebige iialze von Phosphorsauren sein, die 
die gewiinschte verstarkte Wirkung beim Y/aschen hervorrufen. 
Beispiele fur geeignete Substanzen sind die Alkalime tallsal ze 
von Phosphorsaure , z.B. Trinatriumphosphat , die Alkalime tall- 
salze von Pyrophosphorsaure , z.B. JJatriumpyrophosphat und die 
Alkalimetallsalze von Polyphosphates wj e Natriumtripolyphosphat 
(MTP). Andere Phosphate kennen ebeni'alle alls Geriists tofie ver- 
wendet werden; ausser aen Alkalimetallsalzen und den Matrium- 
salzen lassen sicli auch andere Hetallsalze verwenden, ;jedoch 
werden die Natrium- und Kaliumsalze bevorzugt verwendet. Be- 
sonders ^ninstig ist es, als Geriiststoif Natrj umtripolyphosphat 
(NTP) zu verwenden. 

Die wasserlbslichen Alkalimetallsalze der Hi trilotriessigsaure , 
die in den erXindungsgemassen Geriis tstof i en yenvendet werden, 
weisen die Pormel 

CH 2 C00H 

N. GH 2 COOH 

CHgCOOH 

auf , wobei ein geeignetes Alkalime tallkation anstelle der sauren 
Wasserstof f atome in der tformel treten kann. Vorzugsweise han- 
delt es sich bei dem Kation um Hatrium ; in dem Geriis tstof fge- 
misch wird vorzugsweise das Trinatriumsalz der Nitrilotriessig- 
saure oder Na^NTE (NNTE) verwendet. 

Obwohl in der Geruststof fmischung viele bubstanzen enthalten 
sein konnen, soli aiese vorzugsweise KTP und NBTE enthalten., 
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well ein solchee Gemisch gute Gertie tetoffwirkung "bei verschiede- 
nen aktiven Waschrohstof f en und Mischungen dereelben aufweist 
und auch mit den ublichen Zueatzmitteln, wie sie Waschmitteln 
zugegeben werden, vertraglich ist. Vorzugsweise soli das Ge- 
ruststoffgemisch aus HTP und NNTE bo zusammengesetzt sein t daB 
ein Molverhaltnis von NTP zu NNTE von etwa 4 : 1 bis etwa 
1 : 4 vorliegt. Optimale Ergebniese laesen sich erzielen, wenn 
das Molverhaltnis von KTP zu NNTE 3 : 1 bis 1:3 betragt. Diese 
Verhaltnisse sind auf der Basis von Trinatriumnitrilotriacetat 
und Natriumtripolyphosphat errechnet. 

Das Schmutztragemittel, d.h. das Mittel, welches die Wiederab- 
setzung des Schmutzes verhindert, ist erf indungegemass eine 
Miechung aus einem Gelatineprotein und einem ionischen waeeer- 
loslichen Celluloseather. 

Das Gelatineprotein ist ein selektives Hydrolyseprodukt von 
Kollagen, welches der hauptsachliche intercellulare Protein- 
bestandteil des weifien Bindegewebes von tieriechwi H&uten und 
Knochen ist. In unreiner Form wird das Produkt als Tierleim be- 
zeichnet. In hochgereinigter Form stellt dieses Hydrolysepro- 
dukt reine Gelatine dar. 

Leim xaid Gelatine werden auoh aue einer grossen Zahl von ver- 
schiedenen Tiergeweben, Knochen, Tierhauten und Fischen herge- 
stellt# Die Isolierung des leimes bezw. der Gelatine kann in 
saurem Oder basischem Medium durchgefiihrt werden; die so ge- 
wonnenen Produkte sind als saure Oder alkalische Leim- bezw. 
Gelatinevorprodukte bekannt* Alle Arten von Tierleimen und Ge- 
latine, gleichgilltig wie sie hergestellt worden sind f konnen 
ftir die Zwecke der Erfindung verwendet werden. Vorzugsweise 
verwendet man entfettete und entschaumte Tierleime heller 
Parbe, z.B. sogenannte "Chromleime". 

Der innieche waeserlosliche Celluloseather ist das Veratherungs- 
produkt einer Alkalicellulose mit einem Alkalimetallsalz einer 
organischen Halogensaure. Vorzugsweise verwendet man Carboxy_ 
methylcellulose (CMC) in Form des Natriumsalzes f obwohl auch 
andere Salze, z.B. das Kaliumsalz, verwendet werden konnen. 
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Andere Celluloseather , die ebenfalls vcrwendbur sind, sind 
Hatriumcarboxymethyl-hydroxyathylcellulose u.a. 

Day Schmutztragemittel kann aus Mischungen aus CMC und Tier- 
leimen in verschiedenen Gewichtsverhaltni3sen bestehen. Eine 
Mischung mit einem Gewichtsverhal tnis von 50 fo zu 50 c /° sich 
als wirksam erwieaen. Andere Gewichtsverhal tnisse von CMC zu 
Tierleim- oder Gelatine sind ebenfalls moglich, sokonnen Ge- 
wichtsverhaltnisse von etwa 5% zu 95 ^ bis etwa 95% zu 5 /'* ange- 
wandt werden. Die Gewich tsverhaltnisse wurden uuf der Basis 
von Na triumcarboxyme thylcellulose und Gelatine bestimmt. 

Die Waschmittel gemass der Erfindung werden so angesetzt, dafl 
sich eine wassrige Lauge rait eirtem pH-^Wert zwisohen etwa 7 und 
12 ergibt, well in diesem Bereich eine optimale Geriis ts tof f wir- 
kung erzielbar ist. Urn einen pH-Wert in diesem Bereich in der 
wassrigen Y/aschlosung zu erreichen und aufrechtzuerhalten, wer- 
den dem Waschmittelgemisch- erhebliche Mengen alkalischer Beatand- 
teile wie Natriumsilicat zugeeetzt,. Dieses . Zusatzmittel wird 
geriiststoffhaltigen Waschmitteln im allgemeinen in geringen . Men- 
gen bis zu 6 io als Korrosionsinhibi tor zugesetzt. .Eine Regulie- 
rung der Alkalinitat des Waschmittele lasat aich : erreichen, 
indem man Mengen bis zu 10 # oder mehr, falls erf orderlich, zu- 
setzt. Vorzugeweise wird der pM-Wert auf etwa 9 - 11 eingestellt. 

Das Schmutztragemittel wird im allgemeinen in emer Mejrxge von - 
etwa 0,25 bis etwa 3,00 # verwendet* Vorzugsweise soil die Ge- 
samtmenge des Schmutztragemittels in dem Waschmittel .zwischen, 
etwa 0,75 und 1,5 $> liegen. Im ubrigen ist das Waschmi. ttel yor- 
zugsweise wie folgt zusammengese tzt : etwa 5 bis 30 Vaschroh- 
stoff, etwa 15 bis 55 # Geruststoff, etwa 3 bis 15 Natrium- - 
silicat und etwa 0 bis 50 °/> eines Ftillmittels, z.B. Natriumsul- 
fat. Die Menge an Waschrohs tof f und Geruststoff in einem be- - 
stinimten Waschmittel andert sich je nuch dem Endverwendungs- 
zweck der Gemische und wird voin Fachniann entnprechend einge- 
stellt. Alle Prozentangaben im ' vorliegenden Zurmmmenhang Bind 
Gewichtsprozentangaben, soweit nichfc etwas anderes angegeben 
ist. 
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Die erf indungsgemafisen Waschmi t tel kunneri aus^erdem verschiede- 
ne Zusatze fiir bestimmte Zwecke enthalten. jo kunnen sie bei- 
spielsweise schaumvers tarkende oder aie bchaumbildiing untrer- ■ 
druckende Mittel, Antikorrosionsmittel , Farbstoffe, Fluores- 
cenzmittel, Paifiims u.a, enthalten. Bei aer Herstellung von fliis- 
sigen Waschmi tteln ist es mbglich, Wasser oder Alkohol oder 
Miachungen aus diesen beiden als Trugermaterialien zu verwen- 
uen, zusammen mit loslich machenden Mi tteln der ublicherweise 
in der einschlagigen Industrie benutzten Art. 

Die Waschmittel gemuss der iirfindung werden vorzugsweise so 
verwendet, daB sich in der wassrigen Waschlosung ein pH-Wert 
zwischen 7 und 12 ergibt, well in dieeem Bereich eine optimale 
Geriiststof fwirkung erreicht wird. Die Wasehtemperaturen sollen 
im allgemeinen zwischen . e twa 2b, 7 und e twa 93°C liegen. Nach 
dem Waschen werden die Gewebe gespult und getrockneto 

Mit Hilfe der erf indungsgemassen Waschmittel lassen sich ausge- 
zeichnete Reinigungsergebnisse sowie eine hervorragende Erhal- 
tung des WeiBegrades erreichen, insbesondere auch dann, wenn 
hartes WasBer zum Waschen verwendet wird oder wenn stark ver- 
schmutzte Gewebe, insbesondere solche, mit anorganischem oder 
Kohleteilchen enthaltendem Schmutz verschniutzt sind, gewaschen 
werden. 

Beispiel 

Unter Verwendung der in Tabelle I genannten Bestandteile in den 

dort angegebenen Mengen wurden Waschmittel hergestellt, indem 

man die abgewogenen Mengen der aufgefuhrten Bestandteile zu- 

sammen mit einigen Porzellankugeln in 2-Li ter-Gef aBe gab. 

Jedes GefaB wurde 24 Stunden gerollt, um eine gorgfaltige Durch- 

mischung zu erreichen. Die Probe D, welche sowohl CMC als auch 

Tierleim enthaLt, ist ein Waschmittel, v/elchen nach den Angaben 

der Erfindung hergestellt 1st. Drei verbchiedane Kontrol 1 proben 

wurden ebeif alls hergestellt, ./obei die erste ice ui Sohmutztra- 

gemittel enthielt (A), die zweite nur CMC entiiielfc (B) und die 

dritte nur Tierleim enthielt (C). Alie Produce burden im Hiu- 

blick auf ihr Bchmu tztragevermbgen gepruf t # Die Er^o bniose nine 
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Aus Tabelle I erkennt man, class sich bei dem Waschmittel (A) , 
welches kein Schmutz tragemittel enthielt, eine sehr starke 
Verringerung der Reflektanz, d.h. des Ref lektionsvermogens des 
Grewebes ergab. Das zeigt an, dass eine zu grosse Schmutzmenge 
auf dem Gewebe zuruckgeblieben ist. Die Zugabe von ifi Carboxy- 
methyl cellulose (B) oder 1 % Tierleim (0) zu dem Waschmi ttel 

verringert die Wiederabsetzung des Schmutzes e.twas. Bei Ver- 
wendung von l/2# CMC und einem -halben Prozent Tierleim Oder ins- 
gesamt 1 Gewichtsprozent , bezogen auf das Waschmi ttel, dea 
Schmutztragemittels , ist die Ref lektanzanderung erheblich ver- 
ringert, was eine kraftige schmut ztragende Wirkung anzeigt. 
V/ie man beim Vergleich derselben Gesamtgewichtsmenge eines 
Schniutztragemittels in dem Y/aschmittel erkennt, ergibt die 
Kombination aus CMC und Tierleim in einem lIIJTE-^eruststof f- 
haltigen Waschmittel eine erhebliche Verbesserung hinsicht- 
lich der Verhinderung der Wiederabsetzung des Dchmutzes. _ 

Die schmutztragenden Fahigkeiten, d.h, die Fahigkeiten zur Ver- 
hinderung der Y/iederabsetzung des bchmutzes bei einem Y/asch- 
mittel wurden wie folgt bestimmt: eine bekannte Uenge eines 
Verschmutzungsmittels (kollaidaler Graphi t ) wurde zu einer 
Y/aschmittellosung gegeben; zu dieser Losung gab man dann ein 
ungewaschenes weifles Baumwollgewebe ( 11 Indianhead" ) mit bekann- 
ter Refliktanz; das Gewebe wird in der Losung unter kontrollier_ 
ten Bedingungen gewaschen, worauf die Reflektanz der Proben 
nach dem Waschen bestimmt wird, 

Der Waschvorgang in einem "Tergotome ter" (Modell der Firma 
U.S. Testing Co.) lief unter folgenden Bedingungen ab: 
Waschzyklus: 20 Minuten, Splilzyklus: 5 Minuten; Wassertempe- 
ratur: 43°C, Bewegung:100 Umdrehungen pro Minute; WasBerhar- 
te: 300 ppm, Testloeung: 0,4- g, Laboratoriumswas.chmittel ; plus 
0,5 g kollodialer Graphit pro Liter Losung. 

Funf weisae Baumwollgewebeproben der genannten Art. mit bekann- 
ter Anfangsref lektana (bestiamt in einem Hunter-Ref lektometer, 
Modell D-4Q) wurden fiir die Auswertung der Waschmittel ver- 
w#ndet # 
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Pa tent an sj, ruche 

1 # Waschmittel bestehend aus ■ • 

(A) einem anionischen, nichtionischen Oder zwitterionischen 
synthetischen Uaschrohs tof f ocler einer i.iLHchung aolclier 
Vaschrohs tof f e , ^ . ' - 

,(B) einem Gerils t3tof f , bei welchem es sich um Hitrilptri- 
essigsaure oder deren Alkalime tallsalze in Kombination 
mit einem wasserloslichen alkalischen kondensierten 
Polyphosphat handelt, und 

(C) einem die wiederabse tzung des ^ichinutzea verhinderndem 
Mittel ( LSchmutztragemi t te-1 ) , bei welchem es sich. um 
einen iohisoiien, wasserloslichen Celiuloseather oder 
dessen oalze in Kombination mit einem liela tineprotein 
wie Tierleim Oder Gelatine Oder Miscnuiu;en dieser oub- 
stanzen handelt© >•'-.,..>■. 

2. Waschmittel gemass Anspruch 1, dadurch gevennzeichnet, daB 
der waschrohs tof f aus anionischen oder nichtionischen syn- 
thetischen Waschrohs toff,en oder Mischungen uieser iJubstan- 
zen beateht. 

3. Waschmittel nach Anspruch 1., dadurch gekennzeichnet, daB 
der Gertiststoff aus einer Mischung von Ha triumnitrilotri- 
acetat und Natriumtripolyphospimt besteht. 

4. Waschmittel nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB 
das Natriumtripolyphosphat (NTP) und das Natriumnitrilo- 
triacetat (1IHTA) in dem Gerliststoff in einem Gewichtsver- 
haltnis von etwa 1 NTP : 4 NNTA bis 4 NTP : 1 HNTA vor- 
liegen. 

5. Waschmittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
der ionische wasserlosliche Celluloseather Natriumcarb- 
oxymethyl cellulose ist. 

6. Waschmittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
das Gelatineprotein Tierleim 1st, 

7. Waschmittel nach Anepruoh 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
das Gewiclrtsverhaitnis von Celluloseather zu Gelatine- 
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protein in dein ^chmutztragemittel zwiechen etwa 5 : 95 und 
etwa 95 : 5 liegt. 

8. Waschmittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daB dae . 
Schmutztragemittel ein Gemisch (auf Gewichtsbasis ) von etwa 
50 io Natriumcarboxymethylcellulose und etwa.'. 50 $ Tierleim 
let. 

9. Waschmittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , dafi ee 
aus etwa 5 bis etwa 50 # Waschrohstof f , etwa 15 bis etwa 

55 Geruststoff und etwa 0,25 bie etwa 3 £ Schmutztragemit- 
tel sowie weiterhin etwa 3 bis etwa 15 ^ Hatriumsilicat und 
etwa 0 bis etwa 50 # Natriumsulf at besteht f wobei es eich 
bei alien Prozentangaben um Gewichtsprozent handelt, die auf 
das Gesamtgewicht des Waschmittels bezogen sind. 
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